BEST AVAILABLE COPY 



W 42 820/77 Sr 




Nummer: 
Int. CI.*: 
Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 



-AS 



27 10251 
F24C 1/00 

9. Man 1977 

15. September 1977 




709837/0917 

6/30/05, EAST Version: 2.0.1.4 



*W. U2820/77 



Foseco Intern. 




709837/0917 

6/30/05, EAST Version: 2.0.1.4 



42.820/77 



Foseco Intern. 




709837/0917 



6/30/05, EAST Version: 2.0.1.4 



© Int. CI. *: 

® BUNDESREPUBLIK DEUT8CHLAND 



F24C 1/00 

F23 0 13/06 



DEUTSCHES 




PATENTAMT 



® 
® 
® 




L'lll'....— ~ — — ' 

Offenlegungsschrift 27 10 258 



Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Offenlegungstag: 



P 27 10 258.5 
9. 3.77 
15. 9.77 



in 



CM 

Q 



® Unionsprioritat: 
@ @ ® 



9. 3. 76 GroSbritannien 9409-76 



® 



Bezeichnung: 



Gasbefeuertes Gerat 



Anmelder: 



Foseco International Ltd.. Nechelfs, Birmingham (GroGbritannien) 



Vertreter: 



Erfinder: 



Wiegand, E., Dr.; Niemann. W.. Dipl -Ing.; Kohler. M.. DipL-Chem. Dr.; 
Gernhardt. C. Dipl.-lng.; Pat.-Anwalte, 8000 Munchen u. 2000 Hamburg 

Washbourne, Colin; Bacon. John; Nechetls. 
Birmingham (Gro&britannien) 



6/30/05, EAST Version: 2.0.1 .A 



#9 77 709 837/917 «/70 



PAT IN TAN WX IT C 



DR. E. WIEGAND DIFL-ING. W, NIEMANN 

DR. M. KOHLER DIPL-ING. C GERNHARDT 27 102 58 

MONCHEN HAMBURG 

miroN, sss*/* 8000 MONCHEN 2, Zi WirZ 1977 

TCLEGtAMME. KAtPATENT MATHILOENSTRASSE 12 

TELEX: 5 29 061 KAIPD 



V. 42 820/77 12/Re 



Patentansprtlche 

(j7)Gasbefeuertes Gerat mit einsm sinulierten festen 
Brennstoff, dadurch gekennzeichnet, daB der simulierte 
feste Brennstoff eine Schaumstruktur aufweisende zellen- 
fSraige keramische Nachbildung eines organischen Schaumes 
1st. 

2. Gerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
der simulierte Brennstoff hphl ist und an seinem Boden eine 
Offnung hat. 

3. Gerat nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die zellenf 5rmige keramische Nachbildung eine 
faserenthaltende netzfarmige keramische Nachbildung ist. 

4. Gerat nach einem der Ansprtlche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die zellenf Brmige keramische Nachbildung 
eine PorengrttBe von 1,0 bis 2,5 mm hat. 

5. Gerat nach einem der Ansprtlche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die zellenf Srmige keramsche Nachbildung 
mit einem schwarzen KBrperverfleckungsmittel behanadt ist. 

6. Gerat nach einem der Ansprtlche 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der simulierte feste Brennstoff auf eines 
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Gitter abgesttttzt und mittels eines oder mehrerer beltif- 
teter Brenner von unten befeuert 1st. 

7. Gerat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafl 
das Gitter eine durchlSssige Platte aus Schaumstruktur auf- 
veisendem zellenfQrmigem keramischem Material ist. 

8. Gerat nach einem der AnsprUche 1 bis 5t dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der simulierte feste Brennstoff Uber einer 
keramischen Platte angeordnet ist f die im oberen Bereich 
einer Kammer angeordnet ist, welche mit einer Einrichtung 
versehen 1st, um ein brennbares Gemisch aus Gas und Luft in 
die Kammer einzufUhren. 

9. GerSt nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Brennerplatte aus Schaumstruktur aufweisendem zellen- 
fttrmigem keramischem Material gebildet ist. 

10. Gerat nach einem der AnsprUche 1 bis 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der simulierte feste Brennstoff als ein 
monolithisches Gebilde ausgeftihrt ist. 

11. GerSt nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeich- 
net, dafl die Brennerplatte und der simulierte feste Brenn- 
stoff zusammen als ein einheitliches Gebilde ausgeftihrt sind. 
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Casbefeuertes GerHt 



Die Erfindung bezieht sich auf Gasfeuer mit simuliertem 
festem Brennstoff , beispielsweise auf Gasfeuer mit Kokseffekt 
Oder Holzeffekt, 

Bekannte Gasfeuer mit dem Sffekt eines festen Brennstoffes 
fUhren nlcht zu Ssthetisch zuf riedenstellenden Ergebnissen, 
da der Brennstoff am Boden glimmt bzw. glliht und nicht die Far- 
be des Feuers Uber dessen gesamte Struktur verbreitet. Die 
Materialien f die als simulierter fester Brennstoff verwendet 
word en sind f erreichen nicht leicht, wenn Uberhaupt, die Tern- 
peratur, die erforderlich ist, urn sichtbares Licht von ihren 
oberen Bereichen abzustrahlen. Die Materialien sind auch im 
vesentlichen undurchlfisslg, so dafl das Gemisch aus Brennstoff- 
gas und Luft, welches in dem Feuer verbrennt, die oberen Teile 
der Materialien nicht erreicht, die lediglich von Verbrennungs- 
produkten tungeben sind, welche sich bereits abktihlen. 

Es ist nunmehr gefunden worden, dafi ein Ssthetisch an- 
ziehendes und warmewirksames Gasfeuer mit dem Effekt eines 
fasten Brennstoffs erhalten werden kann unter Vervendung von 
zellenfSrmigen keramischen Materialien mit Schaumstruktur als 
simuliertem Brennstoff. 



DemgemMS schafft die vorliegende Erfindung ein gasbefeuer- 
tes QerMt mit simuliertem festem Brennstoff, wobei der simu- 
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lierte feste Brennstoff eine Schaumstruktur aufwelsende 
zellenfbrmige keramische Nachbildung eines organischen 
Schaumes 1st. 

Bel einer Ausfiihrung gemMB der Erfindung kann der simu- 
lierte feste Brennstoff auf einen Rost Oder Gitter aus rost- 
freiem Stahl, aus Nickel-Chrom-Metall oder aus keramlschem 
Material, auf einer Mehrzahl von keranischen Stangen oder auf 
einer durchlassigen keramischen Platte, beispielsweise einer 
Platte aus zellenf8rnigem keramischem Material mit Schaum- 
struktur, abgestUtzt, und von unten mittels eines normalen be- 
lUfteten Brenners oder mehrerer solcher Brenner befeuert wer- 
den. Bei dieser Ausfiihrung sind der Brenner oder die Brenner 
so angeordnet, dafl heifie Verbrennungsprodukte den simulierten 
festen Brennstoff direkt oder indirekt erhitzen. 

Bei einer anderen AusfUhrungsf orm gemMB der Erfindung 
kann der Brenner eine keramische Brennerplatte aufweisen, Uber 
velcher der simulierte feste Brennstoff angeordnet ist. Solche 
Platten kOnnen in bekannter Weise ausgefUhrt werden, sie kbn- 
nen Jedoch auch aus zellenfSrmigem keramischem Material mit 
Schaumstruktur gebildet sein. Bei dieser AusfUhrungsform kann 
der simulierte feste Brennstoff Uber einer keramischen Brenner- 
platte angeordnet sein, die im oberen Berelch einer Kammer an- 
gebracht ist, die Mittel aufweist fUr das EinfUhren eines brenn- 
baren Cemisches aus Gas und Luft in die Kammer. Bei einer sol- 
chen Ausfiihrung kann die keramische Brennerplatte die obere 
Flache der Kammer bilden, und der simulierte feste Brennstoff 
kann auf der Platte abgestUtzt sein. 

Der simulierte feste Brennstoff kann in Form getrennter 
Stucke vorhanden sein, wo bei Jedes Stack beispielsweise einen 
Kohlehaufen oder Kokshaufen Oder einen Holzhaufen simuliert. 
Der simulierte feste Brennstoff kann aber auch in Form einer 
monolithischen AusfUhrung vorhanden sein, die beispielsweise 
eine Anzahl von Kohlehaufen oder Kokshaufen oder Holzhaufen 
simuliert. Venn die Brennerplatte auch aus zellenfSrmigem ke- 
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ramischem Material mit Schaumstruktur gebildet 1st, ktinnen 
die Platte und der slmulierte feste Brennstoff zusammen als 
•In einheitllches Gebilde ausgeftihrt sein. 

Yorzugsweise hat der sirnulierte feste Brennstoff aus 
zellenf cirmigera keramischem Material mit Schaumstruktur schwar- 
se oder dunkle Farbe. 

Der slmulierte feste Brennstoff, der gemafl der Erfindung 
rerwendet wird, hat sehr geringe Warmetragheit , wodurch es 
dem Brennstoff erm5glicht wird, innerhalb von Sekunden nach 
Auftreffen einer Flamme zu beginnen, hell zu glimmen bzw. zu 
gltihen. Der slmulierte feste Brennstoff hat weiterhin groBe 
Verbindungsporositat, die elnen schnellen Warmeaustausch 
innerhalb des festeh Brennstoff es ermoglicht, wodurch bewirkt 
wird, dafl der Brennstoff innerhalb einer Minute vollstandig 
glimmt bzw. glliht. Bei einer bevorzugten AusfUhrungsf orm der 
Erfindung wird dieser letztere Effekt dadurch verstarkt, dafl 
der feste Brennstoff hohl ausgefllhrt wird mit einer Offnung 
an seine m Boden. 

Venn bei einem GerMt gemafl der Erfindung ein brennbares 
Cemlsch aus Luft und Gas in den Brenner Oder die Brenner ge- 
fllhrt und geziindet wird, wird der sirnulierte feste Brennstoff 
erhitzt und gltiht derart, dafl er beispielsweise brennende 
Kohle oder brennendes Holz simuliert. 

Bei einem GerMt gemafl der Erfindung kfinnen Mittel vorge- 
sehen sein, urn den Druck und die StrtJmungsgeschwindigkelt der 
Zufuhr des Gemischs aus brennbarem Gas und Luft in bekannter 
Veise elnzustellin. ZusBt.slich kann ein Flackerf lammeneff ekt 
erzeugt werden durch Schaffung einer Steuereinrichtung zum 
7ergr6flem des 7c rhfiltnisses des Brennstoff gases zu Luft in 
dem brennbaren Gemisch und /oder durch Schaffung einer Ein- 
richtung zum Spritzen unverdtinnten Brennstoff gases gegen den 
simulierten festen Brennstoff, beispielsweise durch ein geeig- 
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netes feuerfestes Rohr Oder durch geeignete feuerfeste 
Rohre hindurch. Wenn dies ausgefilhrt wird, .sollte eine aus- 
relchende Zufuhr von SekundSrluft zu dem simullerten Brenn- 
stoff verfiigbar sein, um vollstandiges Verbrennen des Brenn- 
stoffgases zu gewahrleisten, wozu eine geeignete Zufuhrein- 
richtung vorgesehen sein kann. Die Zufuhr von SekundSrluft 
ist erforderlich, um zu verhindern, dafl sich RuB in dem Ab- 
zug bzw. Eamin und in irgendeinem WSrmeaustauscher absetzt, 
der mit dem Gerat verbunden ist. 

Verfahren zur Herstellung von keramischen Materialien 
mit Schaumstruktur als Nachbildungen organischer Schaume sind 
beschrieben in den britischen Patents chr if ten 923 862; 916 784; 
1 004 352; 1 019 807; 1 045 421; 1 388 911; 1 388 912 und 
1 388 913. 

Faserenthaltende netzfbrmige Materialien werden zur Ver- 
wendung als simulierter fester Brennstoff bevorzugt, da sie 
einen grofien Widerstand gegen warmeschocks haben. Yerfahren 
zur Herstellung solcher Materialien als Nachbildung eines 
netzfSrmigen Polyurethanschaumes, welche nachfolgend ausge- 
brannt wird, sind bekannt, wozu beispielsweise auf die 
US-PS 3 939 002 verwiesen wird. Vorzugsweise wird der simu- 
lierte feste Brennstoff aus zellenfttrmigem keramischem Mate- 
rial mit einer "Kbrperfarbe" Oder einer "Korperverf leckung" 
behandelt, die in der keramischen Technik bekannt ist, um 
den Simulierungseffekt zu verstMrken. 

WShrend es mBglich ist, eine ausreichende Menge an 
"I73rperverf leckung" Oder "Kdrperfarbe" in den keramischen Fa- 
serschlamm zu geben, mit welchem der nachzubildende netzformi- 
ge Polyurethanschaum Uberzogen wird, so ist dieses Verfahren 
doch teuer und fllhrt zu keramischen KQrpern, deren Widerstand 
gegen VSrmeschocks allgemein gering ist. Ein bevorzugtes Ver- 
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fahren besteht daher darin, etwa 4 CewjS des Xorperver- 
fleckungsmittels bzw. der Kttrperfarbe in den Schlamm zu 
geben, um den gebrannten zellenfbroigen keramischen Kbr- 
per teilweise zu farben, dann darauff olgend den simulier- 
ten festen Brennstoff nach dem Brennen mit einer Disper- 
8ion von annMhernd 50 % auf Gewichtsbasis des KCrperver- 
fleckungsmittels Oder der Kbrperfarbe in einem kolloiden 
XieselsSurehydrosol mittels Eintauchen Oder BesprUhen zu 
♦ behandeln, wonach ein Trocknen erfolgt. Dieses Material 
ist dann fur die Benutzung bereit. Offensichtlich kann 
eine Vielzahl solcher Finish-Farben an dem gleichen StUck 
aus zellenfbrmigem keramischem Material verwendet werden, 
up das realistische Aussehen beispielsweise eines simulier- 
ten Xohlesttickes zu verbessern. 

Um ein noch realistischeres Aussehen zu erhalten, kann 
ein kleiner Tell des gebrannten Materials zerstofienund 
Uber die oberen Flachen des simulierten festen Brennstoff s 
gestreut und mittels eines kolloiden Kieselsaurehydrosols 
daran befestigt werden. Dieser Schritt kann zweckmseig vor 
dem endgtlltigen Farben mittels eines KOrperverfleckungsmit- 
tels ausgefUhrt werden, welches in kolloides Kieselsaurehy- 
drosol dispergiert ist, wenn dieses Material gemaS vorstehen- 
der Beschreibung verwendet wird. 

Die Porengrttfle des zellenfBrmigen keramischen Materials, 
welches bei der Erflndung verwendet wird, ist wichtig, um die 
sweckentsprechenden Verbrennungsbedingungen und die astheti- 
sche Wirkung zu gewShrleisten. Allgemein wird eine Porengrbs- 
8e von 1,0 bia 2,5 mm bevorzugt. 

Ein gasbefeuertes GerMt gemafl der Erflndung kann ein 
HeisgerMt sein, beispielsweise ein gasbeteuertes Haushaltsge- 
rttt, oder ein Xochgerfit, beispielsweise ein Barbecue-Gerat. 
Das Gerat kann auch von einer Art sein, in welchem simulierter 
fester Brennstoff nur fUr den Sichteffekt verwendet wird. 
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Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung 
beispielsweise erlautert. 

Figur 1 1st eine Schnittansicht eines gasbefeuerten 
Cerates gemSB der Erfindung, bei welchem Sttlcke aus simu- 
liertem festem Brennstoff auf einer Brennerplatte abgesttltzt 
sind. 

Figur 2 ist eine Schnittansicht eines gasbefeuerten 
Cerates gemafl der Erfindung, bei welchem Sttlcke aus simu- 
liertem festem Brennstoff auf keramischen Stangen abgesttltzt 
sind, vobei das Gerat mittels eines beltifteten Brenners be- 
feuert wird. 

Figur 3 ist eine Schnittansicht eines gasbefeuerten 
Cerates gemafl der Erfindung, bei welchem der simulierte feste 
Brennstoff in Form eines monolithischen Gebildes vorhanden 
ist, welches Sttlcke aus Kohle simuliert, wobei der simulierte 
feste Brennstoff auf einer kleinen Anzahl von keramischen 
Stangen abgesttltzt ist. 

Gemafl Figur 1 umfaflt das Gerat eine lammer 1, die mit 
einem Gemisch aus Brennstoffgas und Luft tlber eine Mischven- 
turieinrichtung 2 gespeist wird und die an der oberen Fiache 
durch eine abgedichtet befestigte perforierte Feuertonplatte 3 
abgeschlossen ist. Das Brennstoffgas tritt in die Mischventuri 
elnrichtung 2 aus einem Rohr 5 liber eine Dtlse 4 ein f und die 
Luft tritt bei 7 ein. Mehrere Sttlcke simulierter Kohle 6 sind 
auf der Feuertonnlatte 3 mit ihrer Offnung nach unten gewandt 
angeordnet. 

Gemafl Figur 2 umfaflt das Gerat eine Verbrennungskammer 11 
die von einer Herdplatte 12 und einer Hinterplatte 13. die 
beide vorzugsweise aus feuerdichtem keramischen Material gebil 
det sind, und einer Abschirmung 14 umgrenztist. Der Kammer 11 
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wird ein Gemisch aus Brennstoffgas und Luft Uber einen 
Brenner 15 zugefUhrt, der eine Oder mehrere Brennerdlisen 16 
auf we 1st. An ihrer oberen Seite 1st die Kammer mit einem 
Gltter Oder Rost 17 versehen, der eine Mehrzahl von feuer- 
festen Stangen 18 auf we 1st, die vorzugsweise aus kerami- 
achem Material gebildet sind. Auf dem Gitter Oder Rost 17 
befinden sich StUcke 19 simulierter Kohle, die aus zellen- 
* fBrmigem keramischem Material mit Schaumstruktur gebildet 
sind. An der Vorderseite der simulierten Kohle Oder des simu- 
lierten Kokses befindet sich eine hitzebestSndige durchsich- 
tlge Glasplatte 20. Wenn es gewtlnscht wird, kann Sekundar- 
luft am Boden der Kammer zugefUhrt werden, wie es durch den 
Pfeil 21 angegeben 1st. 

Belm Gebrauch wird der Kammer 11 ein brennbares Gemisch 
aus Gas und Luft Uber den Brenner 15 zugefUhrt, und. die aus 
der Kammer 11 austretenden Flammen treffen auf die hohlen 
Unterseiten der koksf ormigen Oder kohlefSrmigen StUcke 19 
durch den Rost 17 hindurch auf, 

Gem&fl Figur 3 umfaBt das GerSt eine Yerbrennungskammer 
31 9 die von einer Herdplatte 32 und einer Hinterplatte 33, die 
beide vorzugsweise aus f euerdichtem keramischen Material ge- 
bildet sind , und einer Abschlrmung 34 umgrenzt 1st. Der Kam- 
mer 31 wird ein Gemisch aus Brennstoffgas und Luft Uber einen 
Brenner 35 zugefUhrt, der eine oder mehrere BrennerdUsen 36 
auf we 1st. An ihrer oberen Seite i3t die Kammer 31 mit einem 
Rost oder Gitter 37 versehen, welches keramische Stangen 33 
aufweist. Auf dem Gitter 37 ruht ein monolithisches Gebilde 
39, welches KoksstUcke oder KohlestUcke jlmuliert. und wel- 
ches aus zellenfdrmigem Material mit Schaumstruktur gebildet 
1st. An der Vorderseite des simulierten Loks bzw. der simu- 
lierten Kohle befindet sich eine hitzebestfindige durchsichtige 
Glasplatte 40. Falls es gewtlnscht wird, kann am Boden der Kam- 
mer 31 Sekundftrluft zugefUhrt werden, wie es durch den Pfeil 
41 angedeutet 1st. 
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Die Erf indung wird nachstehend anhand eines Beispieles 
flir die Kerstellung simulierten Kokses bzw. simulierter 
Kohle zur Verwendung bei einem GerSt der Erf indung naher er- 
l&utert. 



Beispiel 

Ein Block aus netzfarmigem Polyesterpolyurethanf ilter- 
schaum wird zu StUcken mit einem Querschnitt von etwa 5 cm 
geschnitten und geformt, die Kokshaufen bzw, Kohlehaufen 
Shneln. 

Es wird ein Schlamm hergestellt, in dem 2,6 kg der nach- 
stehend angegebenen Zusammensetzung in 2 1 Wasser dispergiert 
werden. 





Gew?6 


Thixotropes in Wasser dispergierbares 




Organotonderivat 


1,5 


Xlassifiziertes (tabular) Aluminiumoxyd 




(alles kleiner als 0,044 mm) 


23.6 


Alumlnosllicatfasern, gemahlen auf eine 




Lange yon weniger als 70 ^am 


70,9 


schwarzes Korperverf leckungsmittel 


4,0 



Die Schaumsttlcke werden in den Schlamm eingetaucht, her- 
ausgezogen und tiberf Itissiger Schlamm wird dadurch entfernt, 
dab die Stlicke aus schlammiiberzogenem Schaum zwischen Walzen 
hindurchgeftlhrt werden. Die Schaumsttlcke werden dann getrock- 
net und in ein kolloides Kieselsaurehydrosol eingetaucht f 
welches 30 Gew# Siliciumdioxyd enhSlt, dann getrocknet und bei 
1200°C wShrend einer Stunde gebrannt. 
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Die erhaltenen keramischen StUcke werden dann ausge- 
htthlt derart, daB eine Wanddicke von 6 bis 12 mm und an der 
den Boden bildenden FlSche eine Offnung belassen wird. Eine 
klelne Menge von Abfall, die bei dem AushBhlen anfallt, wird 
ttber die oberen auBeren Flachen der StUcke gestreut. SchlieB- 
lich werden die StUcke mit einer Farbdispersion bespritzt 
Oder besprUht, die aus 50 Gew# schwarzem KQrperverfleckungs- 
mittel und 50 Gewtf kolloidem Kieselsaurehydrosol besteht, 
welches 30 Gew# Kieselsaure enthalt. Danach erfolgt ein 
Trocknen. 

Die StUcke aus simuliertem Koks bzw. simulierter Kohle, 
die. gemMfl vorstehender Beschreibung hergestellt sind, wurden 
in einem Gerfit gemaB Figur 1 geprUft. Wenn ein Gas-Luft- 
Gemisch gezUndet wurde, begannen die simulierten KoksstUcke 
Oder KohlestUcke zu glUhen, und ein hellrotes GlUhen verteil- 
te sich durch die StUcke innerhalb einer Minute und erzeugte 
einen Effekt, der von einem Koksfeuer Oder Kohlenfeuer nicht 
su unter8Cheiden war. 
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